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Die Priorilat der Anmeldung in Groflbritannien vom 13. Dezcmber 1939 ist in Anspruch genommen 


Die ErtiiuluiiK hozicht sich auf clcktrischc Kte- 
mente 1>z\\\ Akkumulatoren, insbesondere von der 
trockenen Ausfuhrung. t kti der der KIcktrolvt in 
den Klektroden bzw. IMatten sowic die Zwisehcn- 

5 riiume aiisfiillciidcn Scparatorcn absorbiert sind. 
Die KrfiiuluiiK !>ot rtlYt inshesonderc die Um 
diesen Akkumulatoren verweiidetcn Scparatorcn. 
die l>ekanntlich cincrseits Rule clcktrischc Isolations- 
eitfenschaftcn 1>esitzen und widcrstandsfiihitf kc^cii 

to den zersctzeudnt IvitifliiO des Klcktrolyts und der 
Produktc der Klcktrolyse l>cim Gcbraueh des Akku- 
mulators scin mussen, andercrscits /.war frci von 
OrYmuiKcn. in die die aktive Masse der IMatten Zu- 
Kantf linden kouute. jedoch durch und durch ab- 

»5 ><»rptionsfiihitf sein und cine hochcntwickcltc OIkt- 


Hachc l>csitzcn solicit, die dem Klektrolyt freicn 
Zu^anK praktisch zu der ganzci! 01>erflache der 
aktiven Masse der Platten crmo^licht. 

In dicser 1 linsicht hal>cn sich Scparatorcn aus 
porosem (hnnini u. d^l. als uachtciltK erwicsen. so 
denn die Poren sind Kewohnlich wcit Kenu^, " m cm 
Zerfallcn der aktiven Masse und das F.ntstehen von 
Kriechwe^cn zwischeu den IMatten zuzulasscn. 
AuUcrdcm hat der die I Wen umschlicUcndc (aimini 
die .Vci^'iintf. an der Ohertlachc der IMatten zu as 
haften und so cinen tfewisscn Ilctratf der aktiven 
Masse von deni Elcktrolyt zu isolicrcn und damit 
die Wirksainkeit des Akkumulators zu vcrrinpern. 

Ks ist l>crcits hckaimt^cwordcii. Scparatorcn fur 
clcktrischc Sammlcr unter VerwenduiiK ciner 30 
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Mi*v'luut^ lui /ii*tel!eu. ilio Latex ncb*t eimin Yul- 
kauivtiioiiMniMel und cinou poro%en >u»ri, wit* l>i- 
att»moiiur*k\ ontluh und die nach Autwalzcu odcr 
Aufpivssvn anf Gkiswolle hvill vulkanUicrt win!. 
5 ilcrnrt, daB die Latex in Hartgummi iuVrgofuhrt 
wird, Auf diese Wei so wird cineTafcl erhalteu. die 
/^var|M>r^ist,alKToim»luirtoIk^cluilVonlKMtauf\viM?it 
uiul sich daher der Olwrtlache der Akkumulatoren- 
platten nicht anzupasscn vermag. AuBordom liiUt 
to sich hicrlxM nicht vermciden, daU nach dent Vulka- 
uisiercn cin froier UherschuB an Vulkanisations- 
mtttol in dor fertigen Separatortafol vorhanden ist, 
dor sich bcim Botrieh dcr Uatterie in dem Kick tru- 
ly t losen und die Wirksamkeit sowie die Lcbens- 
is dauer dor Batterie hcrabsetzen katui. 

Dio Erfnulung will diese Nachtcilc vcrmciden 
und hat einen Separator fur Akkumulatoreu zur 
vollstandigcn Ausfullung dcr frcien GefaQzwischen- 
raume zum Gegenstand, dcr aus poroscn, saure- 
ao festen Mineral tcilcheu und Kautschuktcilchcn be- 
steht und dadurch gekenuzeichnct ist, daB cine 
FaserstotTtatel auf boiden Seitcn kisscnartig zu- 
sammendruckbare Schichten tragt, deren porosc 
Mincraltcilchen durch weichc und elastischeTeilchcn 
as aus naturlichem oder kfmstlichcm Kautschuk zu- 
sammengchalten wcrden. Im Gegcnsatz zu den be- 
kauntcn Separatorcn besitzt somit dcr Separator 
nach dcr Erfiudung vermoge seines Weichgummi- 
gehaltes cine hochelastische Reschaffenheit, so dafi 
30 cr die aktive Masse der Akkumulatorenplatten 
fd>crall daucrnd elastisch zuriickzudammen vermag, 
nachdem er bcim Einbau unter einem gewissen 
Druck "zwischen die Akkumulatorenplatten ein- 
gebracht worden ist. « 
35 Die Ernndung hat ferncr ein Verfahren zur Hcr- 
stellung des erfindungsgemaBcn Separators zum 
Gcgcnstand, das dadurch gekennzeichnct ist, daB 
porose Mincraltcilchen. wier Kiesclgur, vorvulkani- 
sicrter natiirlichcr odcr 2-Chlorbutadien-i, 3-Poly- 
40 mcrisat-Latex uiul ein hydrophiles Kolloid, wie 
Karaya-Gummi odcr Natriumalginat. zu einer Paste 
vermischt werden, letztcre auf Glasgespinst aufge- 
bracht und dann getrocknet wird. In dem so her- 
gestcllten Separator ist infolge der Verwendung 
45 von vorvulkanisicrter Latex, die nach der Form- 
gcbung lcdiglich durch Trockucn l>ci nicderen Tem- 
pera turen aus vul kan isiert ist, kcin uherschussiges 
Vulkanisiermittel vorhanden, so daB ein schadlichcr 
Einflutf auf den Elcktrolyt nicht moglich ist. 
50 Vorzugswcisc cnthalt dcr Fullstoff in Siiure ge- 
waschencs und kalzinicrtcs Kiesclgur, doch hal>cn 
sich auch Aluminiumoxyd und gcpulvertc kera- 
mische Stoffc als brauchhar erwicscn. Diese Stoffc 
mi'tssen tein gepulvert sein und hochcntwickclte 
55 OlKTllachcu haben, die in deni fertigen Sq^arator 
das gewiinschte Gel'iige er/.eugen. Bei oiuor l>evor- 
/.ugten Form des Separators besteht das Bindc- 
mittel aus Latex von kiinslliclien Gummi. der 
zwcckmilBig Bariumhydroxyd zugcsetzt ist, um cin 
So 1 a ngs a ines Koaguliereu hcrvorzurufen. Ein hydm- 
philes Kolloid wird zugcsetzt. um ein vorzeitiges 
Koaguliereu des Gummis zu verhindcrn. 

Bei einer Ausfuhrungsfonn des Vorfahrens nach 
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dor Krlindimg ^»»d oino Vn*\v *uU*reilel, die f* *I 
gendo BcMaudlcilo cnihalt: too kg Kioelgur (mil 63 
Sanro gewa*clieii und kalziniert). 0.5 kg Karaya- 
Gununl. to kg J-ChlorbutadieiM, .vl'nlymcrUat* 
Latex (iHTivhnot auf den trix'ktiicu Gehalt). fifio bU 
1 kh> I doKtillicrtiN Wawcr (je nach Ik^larO* ^ 

Vm this vor/oitige Koaguliereu ilo#i a-Chlor- 70 
butadien-i. 3-rolyinerisat-Latex zu verhindcrn. 
wird dcr Karaya-Gummi cntwe<ler mil dcr Kiescl- 
gur oder mit dem Latex zusammengebracht, l>evor 
diese bei den Stoffc K^lbst vcrcinigt werden. Vor- 
zugsweisc wird cine kleinc Menge Bariumhydroxyd 75 
tuler einer anderen gecigneten mehrwertigen Ba.«c 
odcr eiucs SaJzes zugcsctzt, um ein langsamcs 
Koaguliereu des Latex hcrvorzubringen, woIkm 
naturlich eine Base odcr cin Salz verwendet werden 
muB, die nicht anschlicBcnd die Fcstigkcit der 80 
Zwischcnlage gefahrden, indem sic mit dem saucren 
Elcktrolyt in dem Element in Reaktion trcten. Glas- 
wollc in Form lockcrer Bahncn wird auf cincr oder 
l>eideii Seitcn mit der obigen Paste txrdeckt, und 
zwar entweder von Hand oder durch eine gccignctc 85 
mechanische \"orriclitung, und die pastierten Glas- 
. wollbahnen bzw. Tafcln wcrden etwa in eincm 
warmen Raum getrocknet. Sie sind dann fertig fur 
den Einbau in das clektrische Element, doch wcrden 
sie vorzugsweisc cinem Druck zwischen zwei Plat- 90 
ten in einer Presse untcrworfen, um sie vcrhaltnis- 
maBig glatt und kompakt zu machen. G^ebencn- 
falls konnen mehrere Lagen der pastierten Glas; 
wollcbahncn zusammengepreBt werden, so daB eine 
cinzige vcrhaltnismaBig dicke Bahn bzw. Tafel ent- 95 
steht, die als starkcrc Zwischenlage dienen kanh. 
Mach dem PreBvorgang haben die Zwischenlagcn 
ctwa eine ahnliche Form und GefugebeschafTenheit 
wie dickes Loschpapier, denn obgleicli sie cine ver- 
haltnismaBig glatte Oberflache ohne ersichtliche 100 
Poren haben, sind sie vollstandig absorbierend fur 
eine Flussigkeit wie den gewohnlich in trockenen 
Sekuiularelementen verwendctcn saueren Elcktrolyt. 
Die Glaswolle ist naturlich vollstandig gefeit gegen 
die Wirkungcn des saucren Elcktrolyts sowie des 105 
cntstehenden Sauerstoffs, der wahrend des Ladens 
des Elements crzeugt wird, und Versuche haben 
gczeigt, daB die anderen Bestandteile dcr Zwischcn- 
lage wahrend dcr uormalcn Lel>cnsdaucr des Ele- 
ments nicht angegrirten wcrden. no 

An Stcllc von 2-ChIorbutadicn- 1 , 3-Polymerisat- 
Latex konnen verschicdene andere Bindemittel, wie 
etwa gcwohnlichcr Gummilatex, in vorvulkanisicr- 
ter Form verwendet wcrden, wahrend auch der 
Latex der synthctischen gummiartigen Stoffc 115 
elK-nfalls verwendbar ist, um cin weiches nach- 
giebiges Uinclemiltel in der fertigen Zwischenlage 
zu crzeugen. 

An Steile des Karaya-Gunnnis konnen andere 
hydniphile Kolloide verwendet werden. l>cispiels- 120 
weise Tragant-( amimi. Xatriumalginat und N T a- 
tritimsilikat. 

Als weiteres l.eispiel kann fur die Ausfiihruug 
des \"er fah reus nach der Ertindung eine Paste von 
folgeuder Zusammensctzuug verwendet werden : 125 
100 kg Kiesclgur (mit Situ rc gewaschen uml kalzi- 
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inert), i kt: Xatriuuialginat. 20 kg (>o°/uigc vor- 
vulkanisierte I luinmilatcx (bcrcciiuot auf den 
troekeucn liunuuigehalt), 275 1 destilliertesWasser. 

Piese Paste win! wic zuvor auf die. Glaswolle- 
hahn aufgehracht und uaclt dan Tnx'kneu geprellt 
odor gewalzt, tun ein kompaktes und vcrhaltnis- 
mSBig diinnes absorbierendes Tafelmatcrial zu 
erzeugen. 

Gegcbencn falls kann Natriumsilikat in 50 0 /oiger 
Losung. wic es als Wasserglas l>ekannt ist, als 
hydrophilcs Kolloid venvendct werden, bcispiels- 
wcise ctwa 2 kg Wasserglas auf 100 kg Kicsclgur 
und 10 kg Latex. ' ' : * 

Sclbstverstandlich sind die o1>en angcgel>enen 
Mischungcn nur als Bcispicle zu betrachten und 
konnen die Mengcnvcrhaltnissc verandcrt und 
andere Stoffe fur die Herstellung dcr Zwischen- 
lagen venvendct werden. Obgleich die Zwischcn- 
lagc nach der Erfindung in erster Linie zur Ver- 
wendung bei Sekundarclenienten der sogenanxitcn 
trockenen Ausfiihrung l>estimnit ist, ist sie auch 
bei Primareleinenten und bei Sckundarelcmcntcn 
mit frci lliissigeu Elektrolyten verwendbar. 


Patkntansi* no CHE: 

1 , Separator fur Akkumulatoreii zur vnll- 
standigen Ausfiillung der fmViiGefaUawischen- 
rauinc, dor aus pnroscu, siiurefesten Mineral- 
teilclteu und Kautschukteilchen besteht, dadurch 
gckennzcichnct, daB cine. KascrstofTtafel auf 
1>eidcn Set ten kissenartig zusammendruckbarc 
. Schiclitcu; tragt,'dcrcn porosc Mincraltcilchcn 
durcli wcichc und clastischc Teilclteif aus natiir- 
lichcm odcr kunstlichem Kautschuk zusammen- 
'V : : gehaltcn werden. i ::■ ; _ ■•' t :Jr ";">- r - 
_ ; 2. Yerfahrcri ' zur Herstellung 4yoiOScpara- 
, / toren nach Anspruch 1; dadurch gekcnnzeichnet» 
• dafl porosc Mincralteilchen, Wie Kiesclguf,vbr- 
. vulkanisicrtc naturlichc odcr 2-Chlorbutadicn- 
1, 3-PoIymcrisat-Latcx und ein - hydrophilcs 
Kolloid, wic Karaya-Gummi .odcr Natrium- 
alginat, zu ciner Paste vcrmischt werden, letz- 
terc auf Glasgcspinst aufgebracht -fund.; 1 ; dann 
. :J getrocknet wird. -■• : ■ '. ^^ ^^^^j^jf-^T'^^' 

Angczogenc Druckschriften:..' • ,//:,; ;* 
USA.-Pataitschriften Nr. 2 155 016, 2 117 371. 


Q 609 525 6. 96 


